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La presente invention, due a Herbert FISCHER, Botha 
KICKHOFEN et Eckehard VAUBEL, concerne tin ■ matfi'ri-au pour panse- 
ments liquide transparent, en particulier pour le traitement de 
blessures ou de plaies, un proc£d6 pour sa preparation ainsi- que 
5 son application. " 

La technique actuelle concernant les pansements pour des 
plaies qui se guerissent ou se cicatrisent dif f ici lemen t, des 
brOlures, des ulcers, etc., s'est relativemen t orientee vers une 
seule direction, en vue de mettre au point des materiaux pour 
10 pansement qui epouseht la forme du site de la plaie, et que l'on 
peut enlever f aci 1 emen t . lors du changement, sans douleur et sans 
hfimorragie ou saignement. 

Ces materiaux pour pansements. sont constitues par des ma- 
tieres textiles qui sont impregnates d ' urve graisse, et qui sont 
w1 5 constitutes en partie d'une e\toffe -artif icielle, en partie aussi 
en co ton . 

Au co.urs de l'evolution suivante, on a ajoute a ces mate- 
riaux des substances diverses telles. par e xemp 1 e. q ue des agents 
disinfectants ou des antibiotiques . 
20 Toutefois 1 ' inconvenient avec ces matSriaux est qu'en pre- 

sence de plaies qui suppurent abondemment, on y applique un ma- 
teriau de pansement qui est lui meme fortement hydrophobe. 

La graisse qui. se trouve. dans l'etoffe permet bien d'enle- 

ver aisement le pansement, mais il se trouve que la plaie' est 

25 recouverte de facon rel a ti vemen t . Stanch e d • une pe 1 1 icu le de 

graisse, de sorte qu'avec des plaies qui secretent fortement, 

il peut se produire des retentions de liquide. 

Un autre principe en th6rapie consis te a . utili ser des panse- 
( ' x ~ ■ . " - 

ments \humides . Ceci- se produit soit par l'irrigation des bles- 

30 sures qUi"~sont recouvertes avec des compresses de gaze, avec 

divers milieux soit ( s pecialemen t en de rmato logie ) , par l'utili- 
sation de pansement occlusifs. 

II y a la deux in convenien t s ' f ondamen taux : avec les pans.e- 
ments occlusifs se produisent des macerations- cutanees Celles . 

35 se produisent p rin cipalemen t dans une compresse gorgee d'humidite 
qui est recouverte d'une feuille). Lors du traitement avec des 
pansements humides, 1 ' i rrig.atipn constantB conduit a un froid 
relatif qui est dO a 1 ' evaporation , on ne peut souvent ne tenir 
les lits que, tres dif f ici lemen t sees et ceci pose de plus impor- 

40 tants problemes d'entretden ou de sDins. en faisant abstraction 
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-totale du prix relativement eleve de ces milieux que 1 ' on doit 
utiliser en grandes quantites pour 1 ' i rrigat i on . 

Un traitement de plaies qui secretent et forment des granu- 
lomes doit s'effectuer avec des materiaux hydrophiles, qui puis- 
5 sent etre relativement faciles a enlever Bt qui puissent etre 

transparents afin de surveiller des eventuelles s urin f e c ti ons qui 
viendraient a se produire. 

Le recouvrement et le traitement de plaies et d ' u 1 ce rati on s 
de grande surface s'est effectue jusqu'S present avec des mem- 
10 branes, des pornmades, des mousses -et des matieres de pansement 
qui ne sont pas transparentes . Un controle visuel du cours de 
la guerison et une possibi li te de rsconnaltre des complications 
n'etaient jusqu'a present pas possible. De plus les substances 
du pansement adherent bien plus fortement sur le site de la bles- 
45 sure de sorte qu'un changement de pansement se trouve lie a des 
hemorragies et a des perturbations du processus de la guerison, 
Souvent, il se dBveloppe en consequence ulterieure, avec un 
agent de traitement de ce genre, des cicatrices du type chelolde 
secondaire . 

20 On connait de plus un substitut de la peau synthetique 

pour des applications en pansement, qui est constitue par une 
couche de mousse de polyurethane molle, a pores ouverts et par 
une couche externa constitute par une pellicule microporeuse 
en po ly t6 traf luoroethy lene . Ce materiau est opaque et il presente 

25 de meme les in con ven i en ts pre cedemment cit§s auxquels conduisent 
la non transparence ou l'bpacite. En outre, ce materiau adhere 
a la plaie de sorte que lorsqu'on le retire, on arrache les 
granulations. Le. pansement doit done etre change a de brefs in- 
terval le s . 

3Q ' On connait encore un materiau pour pansement qui est consti- 

tue a partir d'un solvant liquide de polyethy lenegly co 1 et d'un 
po ly (me thacry la te de 2-hydroxyethyle ) sous forme pulvirulente . 
L ' app lication s'effectue en deposant goutte a goutte le solvant 
liquide sur la blessure ou- la plaie, que 1 ' on Stale ensuite et 

35 que 1 ' on saupoudre ensuite avec la poudre du polymere. Avec ce 

materiau, la preparation in situ sur la blessure est essentielle, 
il s'est aver§ qu'un melange liquide praalable n'est pas appro- 
prie. D'apres son genre, il ne s'agit pas d'un materiau pour pan- 
sement mais d'un moyen terme entre une pommade et les pellicules 

40 de recouvrement de blessure appliquees a l'etat liquide qui. 
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conduisent de meme aux i;. f\o'i venien ts deja signaled. 

La pr§sente invention a done pour objet -de fournir* un mat6- 
riau pour pansement liquids hydrophile, qui est transparent et 
qui permet de la sorte 1 * obse rvation des parties de la peau*sous- 
jacentes, qui permet un echange de pansement sans hfimorragies ou 
perturbations parti culieres du processus de la guSrison et qui 
permet en outre 1 ' app lication simultan§e de substances importantes 
pour le traitement et.la gu§rison de la blessure, sans presenter 
les incanv'enients qui se produisent jusqu'a present avec les pansements humides. 

Conformement a la presents invention, on parvient a ce but 
avec un materiau de pansement .liquide transparent, qui est ca- 
racterise" en ce qu'il comprend un gel . transparent organique hy- . 
drophile sous forme de feuille ou de band.e, qui se presente gon- 
fl6 par uqe solution aqueuse qui peut contenir. des' substances 
tampons, des substances actives habituelles pour le traitement 
de blessures, des substances nutritives et/ou des substances 
favorisant la croissance et qui comporte le cas 6cheant un mate- 
riau de renforcement dispose en forme de lignes ou de r§seau. 

On peut decrire le materiau pour pansement liquide selon 
la presente invention comme etant une couche de gel transparent 
qui prfesente habi tue 1 1 erne nt une fipaisseur comprise entre environ 
0,5 et 10 mm, dB pr§f6rence entre 1 et 5 mm et qui se prSsente 
sous un 6tat gonfle" par une solution ' aqueuse . La solution con- 
tient, sous une forme dissoute, les substances qui sont impor- 
tantes pour le traitement et la gu^rison dB la blessure ou de la 
plaie, telles que des substances tampons, des antiseptiques, des 
an tibiotiques , des substances actives a titre de medicaments, 
des substances nutritives, des substances favorisant la crois- 
sance et substances analogues. Toutes ces substances sont connues 
pour le traitement de la peau ou le traitement de plaies et elles 
sont familieres au spScialiste de cette question. En consequence 
il est superflu de les mentionner ici en particulier. 

Pour le renforcement physique, le materiau de pansement li- 
quide selon la prSsente invention peut comporter un materiau de 
renforcement qui est dispose dans le gel sous la forme de reseau 
ou de lignes et dont les fibres ou fils particuliers doivent §tre 
disposes de telle sorte qu ' i Is n ' inf luencent pas de.facon impor- 
tante la transparence du materiau. De pr§f£rence, le materiau de 
renforcement est introduit sous la forme d ' un reseau a larges 
mailles. La matiere de renforcement est constitute par des fibres 
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ou des fils natureis ou artificiels qui sont inertes vis-a-vis 
de la solution e £ du gel proprement dit. . 

L'6iement constitutif le plus important du materiau de pan- 
sement liquide selon la pr6sente invention est le gel organique 
transparent hydrophile. Ce gel comprend de preference un melange 
d'un polymeris-at hydrophile et au moins une substance a poids 
moleculaire eleve susceptible de se gelifier. On entend par 
le terme de "P o lyme ris a t " presen temen t , des composes que 1 ' on 
prepare synthe tiquemen t a partir de motifs monomeres" par polyme- 
risation, c'est-a-dire par polyaddition ou par po lycondensatian . 
II peut ainsi s'agir d ' homopo ly me ri s a ts ou de copo lyme risa t s a 
partir de deux ou de plusieurs motifs monomeres. Le polymerisat 
peut egalement etre reticule par addition d'une proportion de 
monomeres qui contiennent plus d'un des-radicaux aptes a l'addi- 
tion ou a la condensation. II est toutefois important que le 
polymerisat soit hydrophile afin qu'il soit susceptible de se 
gBlifier sous forme transparente dans un milieu aqueux. La condi- 
tion est ici que, dans les motifs monomeres, il y ait une quan- 
tity suffisante de radicaux hydrophiles tels par exemple que des 
radicaux OH, dBs radicaux NH^, des radicaux COQH et autres 
analogues . 

Selon la forme prefer^e de mise en oeuvre, le gel contient, 
outre le polymerisat tel qu'il a et§ precedemment dfifini, au 
moins Sgalement une substance de poids moleculaire elBve suscep- 
tible de se gelifier, de preference une substance naturelle de 
poids moleculaire elBve. Des substances particu lierement appro- 
priees sont ici des hydrates de carbone susceptibles de gelifi- 
cation et des acides polyamines susceptibles de ge li f i ci at ion , 
ainsi que-leurs combinaisons et leurs derives. 

Le polymerisat et la substance a poids moleculaire Sieve 
susceptible de se gelifier peuvent etre presents sous la forme 
d'un me lange. ordinaire , dans lequel les parties cons tituantes 
sont librement mobiles ; ils peuvent se presenter sous la forme 
d'un reseau t ri dimens ionne 1 qui est constitue" par un polymerisat 
reticule et dans les pores duquel sont retenues les molecules 
de la substance a poids moleculaire eleve, susceptible de se ge- 
lifier, comme dans une cage, (on parvient a cette structure par 
preparation du polym6risat par reticulation en presence de la 
substance a poids moleculaire eleve] ou bien le polym6risat et 
la substance a poids moleculaire elevB peuvent etre 6galsment 
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associes. entrs eux par des liaisons covalentes. 

Le gel organique transparent hydrophi 1 e ' a s t constitue de 
facon particul ierement pr£feree a partir d'un polymere d ' un de- 
rive d'acide acrylique au me thacry lique hydrophile et d'au'moins 
5 un polysaccharide ou/et d'une proteins ou d'uh po ly pap tide qui 
sont suscBptibles de se gelifier. 

A titre de derive d'acide acrylique ou m£ thacry li que hydro- 
phile particulierement pr6fere, on utilise un. amide ou un ester 
3vec un alcanol, ou dans ce dernier cas, le radical alcanol peut 

10 encore comprendre un ou plusieurs- radicaux hydroxyles li tires ou 

accessibles su ppl 6men tai res . Le radical alcanol con tient en gene- 
ral 1 a 6 atomes de carbone. Dans le cas ou aucun radical hydro- 
xyle libre ou accessible n'est present, on prSfere des alcanols 
ayant 1 ou 2 atomes de carbone. 
-15 Oes exemples carac t e.ris tiques de ces radicaux prsfsr6s de 

monomeres pour les constituants de polymerisation du mat6riau 
en gel sont 1 ' aery lamide , le methacry lamide , l'acrylate d'etbyle, 
l'acrylate de m§thyle, l'acrylate de propyle, l'acrylate de 
butyle et les me thacry la tes correspondents, l'acrylate d'hydroxy- 

20 ethyle, l'acrylate d ' hyd roxy propy le , l'acrylate d ' hydro xybu ty le » 
les me thacry la tes co rrsspondants > les esters' d'acide acrylique 
et de la glycerine, les esters de l'acide acrylique et de 
l'erythrite les esters d'acide acrylique et^de pen ta6ry th ri te 
et les composes cor.respondan ts de 1 ' acide me" thacry liqu e . A titre 

25 d'agent de reticulation on ajoute des compos6s ~ polymeria ables 

di- ou. polyfonctionriels tels que- le me thy lene -bis -aery lamide et 
composes analogues. Ces .agents de reticulation sont connus du 
specialiste Bt ne seront done pas plus amplement explicites. 

A titre de polysaccharide susceptible de se gfilifier, le 

30 gel contient .de preference de .1 ' agarose . D ' autres polysaccharides 
appropries sont par example la pectine. des amidons, le dextrane, 
des polyglycols, des uerives de la cellulose et l'agar-agar. 
Pour §tre approprie l'aptitude £ -la . gelif icetion c ' est-a -dire • a 
former une masse gonfl6e transparente est essentielle dans le 

35 cadre de la pr'fisente invention. 

Parmi les prot6ines ou les polypeptides geiifiables, on 
pr6fere la gelatine. 

La preparation des gels s'effectue de preference par poly- 
merisation du ou des monomeres pour la partie constituante du 

40 polymerisat en presence de la substance a poids .molSculaire *61ev6 
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en solution aqueuse par l'addition d'agents d'amorcage de la po- 
lymerisation appropries tels que des per-composes , par exemple 
le persulfate d'ammonium ou par la creation des conditions qui 
sont nScessaires a la po ly conde ns ation . 
5 Les conditions de la polymerisation et les agents d'amorcage 

de la polymerisation qui sont appropries pour les monomeres hydro- 
philes utilises sont bien connus du spScialiste de sorts que l'on 
peut se dispenser prSsentement de leur enumeration. 

' Le materiau pour pansement selon la presente invention se 

10 presente sous un etat gonfle par un liquide aqueux. On peut se 

dispenser d'une dessiccation inte rm6di ai re , entre la' preparation 
et 1 'application du materiau pour pansement du fait que les pro- 
priety extremement favorables du matiriau ne sauraient plus se 
retrouver a nouveau comp le temen t . De facon appropriee, on effec- 
-15 tue en conditions stSriles 1'embellage a l'etat termine gonfle 

et l'on peut l'appliquer directement ensuite par simple ouverture 
de 1'emballage. La teneur en liquide aqueux se situe de prefe- 
rence entre 15 et 90% en poids. 

Une propriete par ticu liereme nt avantageuse et surprenante 

20 du materiau pour pansement selon la presente invention reside 

dans le fait qu'il adhere bien sur un tissu sain, mais qu'il ne 
colle pas par contre sur la plaie. Ceci permet done un changement 
de pansement sans problQme, si celui-ci est n^cessaire. 

En raison de la transparence ou de la non opacite du materiau 

25 on peut suivre continue llement visuellement le cours de la gueri- 
son. Du fait que le gel se trouve sous un etat aqueux gonfl§, 
il est de plus possible d'appliquer les substances utilisees 
pour le traitement et la guerison de la blessure sans avoir a 
effectuer le changeme n t . du pansement en les deposant simplement sur 

30 i e pansement applique. Elles diffusent ensuite sous forme dis- 

soute a travers le pansement- jusqu 'a la surface de la peau sous- 
jacsnte et peuvent y exercer leur effet. 

Par le choix des proportions entre le derive* d'acide acryli- 
que ou m6thacry lique et le polysaccharide ou la prot6ine suscep- 

35 tibles de se gelifier, il est possible de controler Sgalement 
la capacite d'absorption et l'aptitude a la retention de l'eau 
du materiau de pansement. 

Le materiau de pansement selon la presente invention apres 
la preparation est conditionn6 ensuite en emballages etanches a 

40 l'humidite en matiere plastiques ou en metal ou matieres analo- 
gues, par exemple dans des feuilles de matieres plastiques, des 
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feuilles m6ta 1 1 iques ou ok* recipients metalliques scell6s, de 
facon a feviter une dess icca ti on . Par exemple le matfiriau* gJe panse- 
ment est insert dans des feuilles et plusieurs de ces plaques de 
pansements emball§es sont empaquetSes dans une cuvette en matiere 
5 artificielle ou en m§tal que 1 ' on psut utiliser peu avant le de- 
p6t sur la plaie et pour la preparation du bain pour les plaques - 
de pansement. 

Ainsi qu'il a §t§ indiquej, le materiau pour pansement selon 
la presente invention peut dfija contenir des substances actives 

10 dissoutes. De pr6f6rence, les subs tan ces . actives d§sir6es .sont 
d6pos6es peu avant 1 ' application du pansement ou peu apres, du 
fait que les therapies sont fort diffSrentes et que la plaque de 
gel qui n'est pas encore impregnee de substances actives peut 
plus aisement s' adapter aux diverses formes de therapie par une 
^5 impregnation. ulte>ieure . Si par exemple on place un materiau pour 
pansement selon la prisente^invention dans une solution d'iodo- 
polyvidone, on peut d§ja reconnaltre apres 5 minutes une colora- 
tion orange -j aunatre et apres 10 minutes il est Evident qu' une 
portion importante de l'iode a diffuse" au sein du ma-t6riau. On 

2Q peut utiliser a titre de vehicule un solvent qui est miscible 
avec l'eau tel que le dime" thy 1 su If oxy de ou des polySthy lene- 
g ly cols . 

Le materiau selon la presente invention reste relativ.ement 
intact 6galement, m§me. dans le cas de plaies qui secretent forte- 
25 ment, sur le site de la plaie. mais il se desseche cependant sur 
les bords, de sorte que 1'on obtient ainsi une bonne retsnue. 

De pr6f6rence, lors de. 1 ' app li cation du matSriau de panse- 
ment selon la presente invention, on place encore un pansement 
pour le protfiger, qui est constitue* de fagon appropriee par une 
3q gaze grasse, du fait que celle-ci est hydrophobe et retient le 
liquide dans le materiau pour pansement proprement dit. 

Selon une forme pr6f6r6e d 'appli cation , on d6pose le materiau 
pour pansement selon la prfisente invention de telle sorte qu'il 
puisse s6cher sur les bords, puis on depose une gaze grasse rela- ■ 
35 tivement fortement impregnfie de graisse et enfin un pansement en 
compresse mince et une bande filastique, 

Des rscherches cliniques a.vec le materiau selon la pr£sente 
•invention ont d6montr6 qu'il est parf ai tement toler6> qu'on peut 
I'utiliser de facon id^alement simple et qu'il permet une Slimina- 
4q tion ou un remplacement de pansement exempts de perturbations. Un 
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avantag8 particulier se voit dans le fait que la gerison d'une 
blsssurs s'effectue sous 1b materiau pour pansemsnt, sans forma- 
tion excessive de granulomes, de fagon acceleree, de sorte que 
ceci previent la formation des cicatrices du type chelolde 
5 secdndaire. 

Lb materiau pour pansement convient parti cu lierement a la 
guerison de blessures an particulier de plaies dues a des brulu- 
res et des ulcerations chroniques. D'autres domainss d*applica- 
tion sont le traitement posterieur de tumeurs cutanees, la de- 

10 sensibil'isation par allergies, des operations co.smetiquss et ana- 
logues, 1 ' humidif ication des os et des ligaments denudes, le 
psoriasis fune' bonne observation dB la resorption des squames 
est possible). De plus le materiau selon la presents invention 
peut etre avantageusemen t appliqure aussi en tant que support 

15 pour des cultures decdllules. 

Les exemples suivants expliquent en plus amples details la 
preparation du materiau pour pansement selon la presente inven- 
tion . 

EXEHPLE 1 . 

20 Polyacry lamide (5%), gelatine [5%). 

□ n dissout 5 g. d'acrylamide et 130 mg de N , N ' -me thy lene -bis - 
acrylamide dans 50 ml d'eau distillee et on rechauffe la solution 
a 60°C. On dissout' ensuits 5 g de gelatine dans 50 ml d'eau dis- 
tillee chaude et on la tient de m§me a 60°C. On rechauffe au 

25 prealable a 65°C une plaque de verre de 12,5 x 26 cm ayant un 

rebord de 2 cm de hauteur, sur une plaque chauf f ante . On melange 
a chaud les deux solutions prScSdmment indiquees, et 1 ' on ajoute 
rapidement 60 /jl de N , N , N N ' -tetrame thy 1 ene -diamine ( TENED ) 
et 45 mg de peroxydisulf ate d' ammonium, on melange intimement et 

30 1 ' on- verse immediateme nt dans la chambre de polymerisation. On 
la recouvre d*un couvercle en verre, de fagon a ce qu'il n r y ait 
pas de "bulles d'air emprisonnees . 'On tient la cuvette pendant 
environ 30 minutes a 56°C jusqu'a ce que l'on soit assure que 
l'acrylamide s 'est polymerise. Apres le ref roidisseme nt . on laisse 

35 murir la plaque a 4°C pendant au moins 24 heures. Apres l'avoir 
retire, on lave plusieurs fois le gel dans une solution de chlo- 
rure de sodium tamponnee au phosphate, le cas echSant en ajoutant 
de l'azide de sodium, du merthiolate ou autres adjuvants, pour 
permettre 1 ' e limination par diffusion du materiau qui n'a pas 

40 6te polym6ris§. 
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EXENPLE 2. 

Polyacrylamide (3,5%). agarose [2%). 

On dissout 3,5 g d' aery lamide " et 91-mg de me thy lene -bi s - 
acrylamide dans 50 ml'd'eau distillee. On fait dissoudre 2 g. 
d'agarose ou d'agar-agar dans 50 ml d'eau a 100°C sur un bain 
d'eau, an laisse refroidir a 60°C et on melange, apres 1' addition 
de BO yul de TEilED et de 45 mg de- peroxydisulf ate , avec la solu- 
tion d' acrylamide . On verse sur la plaque en procedant ainsi 
qu'il est d6crit a. l'exemple 1. Si 1 ' on desire avoir un gel con- 
tenant un tissu, on introduit le tissu, de preference en coton, 
avant l'introduction dans la chambre de polymerisation. Le trai- 
tament ultSrieur s ' ef f e ctue - te 1 qu'il a et6 dScrit. 
E XEHP LE 3 . ' 

Polyacrylamide C3.5%), agarose C2*%) et po lye thy leneglycol C2%]. 

15 On dissout 3,2 g d ' aery lamide et 82 g de bis - aery lamida 

dans 30 ml d'eau distillee. En outre, on prepare deux solutions 
chacune de 1,6 g d'agar-agar ou d'agarose ou de polyethy lene- 
glycol 6000 dans 30 ml d'eau distillee. On fait dissoudre 1 * aga- 
rose a 100°C ensuite on tient les trois solutions a 60°C. Apres 

20 la melange, on ajoute rapidemBnt 60- pi de TEMEO ou un melange de 
TEflED et de 3-dime thy lamin o-propioni tri le ainsi que, 45 mg de 
peroxydisulf ate . Le melange est depose sur la plaque et le trai- 
tement ulterieur ainsi qu'il est d^crit a l'exemple 1. 
■ EXEMPLE 4 . 

25 Polyacrylamide (7,5%), m§ thy Ice 1 1 u lose (5%). 

On dissout 7,5 g d 1 acrylamide et 195 mg-de bi s -aery lami de 
dans 50 ml d'eau distillee et l'on rechauffe a 60°C. On prepare 
•jne seconde solution. par dissolution de 5. g de -me thy Ice 1 lu lose 
dans 50 ml d'eau distillee, en prenant bien soin qu'il ne subsis-, 

30 te aucrun grumeau et qu'il se forme une solution homogene. On 

melange ces deux solutions- a 60°C, on ajoute le catalyseur ainsi 
qu'il est decrit a l'exemple 1 et l'on verse sur la plaque de 
la facon qui est indiquee. 

II est passible de remplacer les catalyseurs par la 

35 Ribof lavine et pour la polymerisation on expose la plaque a une 
source de lumiere analogue .a celle du jour- 
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REVINDICATIONS 

1. Ilatdriau pour pansement liquids transparent, en particu- 
lier pour le traitement de blessures ou de plaies. caracterise 
en ce qu'il comprend un gel transparent organique hydrophile 
sous forme de plaque ou de bande, qui se presente gonfle par .une 
solution aqueuse, qui peut contenir les substances tampon, des 
substances actives habituelles pour le traitement de blessures. 
des substances alimentaires ou/et des substances favorisant la 
croissance et qui contient le cas echeant un materiau de renfor- 
cement dispose sous forme de fils ou de reseau. 

2. Ilateriau liquide pour pansement selon la revendi cation 1. 
caracterise en ce que le gel est constitue par un melange d 1 un 
polymerisat hydrophile et au mpins par une substance de poids 
moleculaire eleve susceptible de se gelifier. 

3. Materiau liquide pour pansement selon la revendi cation 2. 
caracterise en ce que le gel est constitue a partir d ' un poly- 
saccharide et/ou d'une proteine ou d'un polypeptide susceptibles 
de se gelifier et d'un polymere d'un derive hydrophile d'acide 

acrylique ou m&thacry lique que l'on prepare par polymerisation 
en presence du polysaccharide et/ou de la proteine ou du polypep- 
tide. 

4. Ilateriau liquide pour pansement selon la revendi cation 3. 
caracterise en ce que le derive de l'acide acrylique ou metha- 
crylique est un amide ou un ester avec un alcanol contenant even- 
tuellement un ou- plusieurs radicaux hydroxyles libres ou acces- 

sibles supp 1 ementaires . 

5. MatSriau liquide pour pansement selon la re ve ndi cat i on 3, 
caracterise en ce que le polysaccharide est l'agarose. 

6. Ilateriau liquide pour pansement selon la re vendicat ion 3, 
caracterise en ce que la proteine est la gdlatine. 

7. Materiau liquide pour pansement selon l'une quelconque 
des revindications 1 h 6, caracterise en ce que le gel est cons-, 
titue par 10 a 90% en poids du derive po lymerise d ' acide acryli- 
que ou methacrylique et 90 a 10* en poids de polysaccharide 
et/ou de proteine. 

6. Materiau liquide pour pansement selon l'une quelconque 
des revendications 1 a 7. caracterise en ce qu'il contient de 
15 a 90% en poids de solution aqueuse. 

9. Procedg .pour la preparation d'un matSriau liquide pour 
pansement selon l'une quelconque des revendications 1 a 8. carac- 
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t§ris§ en ce qu'il consiste a -dissoudre dans un milieu aqueux 
un monomere ou un. melange de monomeres et aumoins une 'substance 
de poids moleculaire sieve, susceptible de se g61ifier, hydro- 
phile, a titre de matieres de depart pour la -preparation dugel, 
5 a donner a la solution l'epaisseur desiree pour le materiau "en 
forme de plaque ou de bands et ensuite a effectuer la reaction 
de formation de gel par addition d ' un agent inhibiteur ou un 
melange d'agents d'amorcage pour faire demarrer la polymerisation 
des monomeres polymerisab les , en introduisant le cas SchGant 
10 avant, pendant ou apres l'addition de I'agent d'amorpage, un ma- 
teriau da renf orcement . , 

10. Application du materiau liquide pour pansement selon 
l'une quelconque des re vendications 1 a 8. a titre de matfiriau 
de support pour des cultures de cellules a partir desquelles on 
-15 r^cupBre des produits du mfitabolisme. 



